PATENT KOKAI [LAID-OPEN] PUBLICATION NUMBER: KOKAI 2000-268821 
(P2000-268821A) 

[CLAIMS] 
[CLAIM ITEM 1] 

[note: The syntax of this claim item 1 does not show a complete sentence. Translator's 
note] 

According to a manufacturing method of lithium containing composite oxide for lithium 
secondary battery positive pole active substance that is shown with the formula (1) below 
and is synthesized by burning [sintering] a mixture that includes cobalt compound and 
lithium compound, [note: subject term and verb term are missing. Translator's note] 
characterized that moisture content of said lithium compound at the time of mixing said 
cobalt compound and said lithium compound is 0.15 ~ 5 weight %. 

Li x MyC0finegible]02 

[CLAIM ITEM 2] 

A manufacturing method of lithium containing composite oxide for lithium secondary 
battery positive pole active substance according to the claim item 1, wherein said cobalt 
compound is of at the least of one type selected from a group comprising cobalt oxide 
(C03O4, C02O3 or these mixture), cobalt hydroxide (Co(OH 2 )), cobalt oxyhydroxide 
(CoOOH), and cobalt carbonate (C0CO3); and lithium compound is of at the least one 
type selected from a group comprising lithium carbonate and lithium hydroxide. 

[CLAIM ITEM 3] 

The manufacturing method of lithium containing composite oxide for lithium secondary 
battery positive pole active substance described in the claim item 1 or 2, wherein weight 
average particle diameter of said lithium compound is 1 - 10 |im. 

[CLAIM ITEM 4] 

The manufacturing method of lithium containing composite oxide for lithium secondary 
battery positive pole active substance described in the claim item 1, 2, or 3, wherein said 
mixture is burnt [sintered] at 850 - 1000°C in atmosphere. 

[CLAIM ITEM 5] 

The manufacturing method of lithium containing composite oxide for lithium secondary 
battery positive pole active substance described in the claim item 1,2, 3, or 4, wherein 
said mixture is burned [sintered] for 10 ~ 50 hours. 
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